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COMPOSITION A PHASE GRASSE LIQUIDS GEUFIEE PAR UN POLYAMIDE A GROUPEMENTS ESTER 
^ TERMINAUX. 



\§l) L'invention se rapporte ^ une composition physiologi- 
quement acceptable, notamment contenant une phase 
grasse itquide structur^e par un polyamtde comportant des 
groupements ester terminaux comportant une chaine aikyle 
ou alc^nyle ayant de 4 d 42 atomes de camone associe k 
un compost amphiphile de valeur de balance hydrophile/ li- 
pophiie (HLB) allant de 1 d 7. Cette composition se pr^sente 
notamment sous fomie d*un stick de rouge t I6vres. mSme 
en {^absence de cire. resistant aux chocs et dont I'applica* 
tion conduit d un d6p0t bhilam et non-migrant 
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La pr6sente invention se rapporte k une composition de soin et/ou de traitement et/ou de 
maquillage de la peau, y compris du cuir chevelu, et/ou des I6vres du visage des dtres 
humains. contenant une phase grasse liquide gelifi6e par un polym6re particuller et se 
pr6sentant notamment sous forme d'un stick de rouge k I6vres, dont Tapplication conduit 
5 4 un d6p6t brillant et non-migrant. 

Dans les produits cosm6tiques ou dermatologiques, il est courant de trouver une phase 
grasse liquide structuree, a savoir gdlifiee et/ou rigidifiee : ceci est notamment le cas 
dans les compositions solldes comme les deodorants, les baumes et les rouges k fevres. 
10 les produits anti-ceme et les fonds de teint coul6s. Cette structuration est obtenue k 
raide de cires ou de charges. Malheureusement, ces cires et charges ont tendance a 
matifier la composition, ce qui n'est pas toujours souhaitable en particulier pour un rouge 
k levres ; en effet, les femmes sont toujours h la recherche d'un rouge k Ifevres sous 
forme de baton d6posant un film de plus en plus brillant. 

15 

Par phase grasse liquide, au sens de la demande. on entend une phase grasse liquide h 
temperature ambiante (25'C). composde d'un ou plusieurs corps gras liquides k 
temperature ambiante, appel6s aussi huiles, compatibles entre eux. 

20 La structuration de la phase grasse liquide permet en particulier de limiter son exsudation 
des compositions solides et, en plus, de limiter. aprfes depfit sur la peau ou les I6vres. la 
migration de cette phase dans les rides et ridules ce qui est particuliferement recherche 
pour un rouge k Ifevres. En effet, une migration importante de la phase grasse liquide, 
chargee de matiferes colorantes, conduit k un effet inesthetique autour des I6vres, 

25 accentuant particulierement les rides et les ridules. Cette migration est souvent citee par 
les femmes comme un defaut majeur des rouges k levres classiques. 

La brillance est liee pour Tessentiel k la nature de la phase grasse liquide. Ainsi, il est 
possible de diminuer le taux de cires et de charges de la composition pour augmenter la 
30 brillance d'un rouge k I6vres mais alors, la migration de la phase grasse liquide 
augmente. Autrement dit. le taux de cires et de charges necessaire k la realisation d'un 
stick sont un frein k la brillance du dep6t 

Le demandeur a trouv6 que la parte de brillance rfun stick en presence de cires 6tait liee 
35 k la stnjcture cristalline anisotrope de ces composes. II a done envisage la fabrication 
d'un stick, sans cire. 

L'invenfion a justement pour objet une composition de soln et/ou de maquillage et/ou de 
traitement de la peau et/ou des Idvres du visage permettant de remedier k ces 
40 inconvenients. 

De fa^on surprenante, le demandeur a trouve que Tutilisation de polym6res particuliers 
permettait de stmcturer, meme en Pabsence de cire, les phases grasses liquides sous 
forme de stick dont I'apprication sur les levres conduisait k un film brillant et non migrant. 

45 

Uinvention s'applique non seulement aux produits de maquillage des levres mais aussi 
aux produits de soin et/ou de traitement de la peau, y compris du cuir chevelu, et des 
levres, comme les crimes de soin joumalier et de protection solaire de la peau du 
visage, aux produits de maquillage de la peau, aussi bien du visage que du corps 
50 humain, comme les fonds de teints notamment couies en stick ou en coupelle. les 
produits anti-ceme et les produits de tatouage ephemera, aux produits d'hygiene 
corporelle comme les deodorants notamment en stick, et aux produits de maquillage des 
yeux comme les eye-liners en particulier sous forme de crayon et les mascaras 
notamment sous forme de pain. 
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De fagon plus precise. I'invention a pour objet une co-^PO^'^'O" ^tmc^'^t^T^^^ 
moins une phase grasse liquide structur6e par au moms un polym6re ^ squelette 
S^amide com^^^^^^^ des groupements terminaux k chaine a'^V^ ou a'cenyte ayan^^^^^^ 
S 4 atomerde carbone. Ii6s au squelette par un groupe ester ce P?^^^;® ^tent 
assod^ h au moins un liquide k temp6rature ambiante. de valeur de HLB infeneure h 8. 

HLB repr6sente la balance hydrophile/Iipophile. Selon '''"^'ention on peut uti^^^^^^^^ 
Diusieure compos6 amphiphiles liquides i temperature ambiante (25-C). De Pr616rer^ce 
^rcomooS amphiphile ou ce m6lange de composes amphiphiles pr^sente une valeur 
?e HuKnt ?e 1 1 7 et mieux allant de II 5 et mieux de 3 ^ 5. Ce ou ces compos6s 
amSphH^^^^^^ pour but de renforcer les propri6t6s structurantes du pohrmfere k 
WtKome.de fSlrter la mise en oeuvre et tfam61iorer la capacitd h ddposer du st«:k. 

La composition de I'invention peut se presenter sous forme de pate, de solide de crjme 
ee oeut Stre une 6mulsion huile^ans-eau ou eau-dans-huile. un gel anhydre. so^ide ou 
soSpte De pr6flrence. elle se pr6sente sous fomie de gel anhydre tranduc.de ou 
fransirent. et plus spicialement sous lom.e anhydre transparent. coul6 en stock ou en 
coupelle. 

20 De fa?on avantageuse. le polymfere de la compositionde llnventton comprend une 
masse moldculaire moyenne en poids allant de 2000 a 8000. 

De facon avantageuse. les groupements ester du polym6re repr6sentent de 10 ft 50 % 
du nombre total des groupements ester et amide et mieux de 20 d 35 ^. 

^ Ces polymferes sont plus sp6cialement ceux d6crits dans le document US-A-5783657 de 
la soci6t6 Union Camp. Chacun de ces polym6res satisfait notamment ft la formula (I) 



10 



15 



30 



35 



suivante : 



R^O-^-C~R'-C~N-R'~N-y„-C-R'-C-0-R' 
II II II II 

o o o o 



dans laquelle n designs un nombre enfier de motifs amide tel que le nombre de groupes 
ester repr6sente de 10 % ft 50 % du nombre total des groupes ester et amide : R est ft 

40 cheque occurrence ind6pendamment un groupe alkyle ou alc6nyle ayant au moins 4... 
atomes de carbone : R* repr6sente ft chaque occun-ence indftpendamment un groupe 
hydrocarbon^ en C* ft C42 ft condition que 50 % des groupes R reprftsentent un groupe 
hydrocarbon^ en Cm ft C4j : repr6sente ft chaque occun-ence inddpendamnwnt un 
groupe organique pounru d'au moins 2 atomes de carbone. d'atomes d'hydrogene et 

45 optionnellement d'un ou plusieurs atomes d'oxygftne ou tfazote ; et R reprftsente ft 
chaque occurrence ind6pendamment un atome d'hydrogftne, un groupe alkyle en C, ft 
Co ou une liaison directe ft fl' ou ft un autre R* de sorte que I'atome d'azote auquel sort 
lifts ft la fois R* et R* fasse partie rfune stwcture hfttftrocyclique dftfinie par R -N-R*, 
avec au moins 50 % des R* reprftsentant un atome d'hydrogftne. 

50 

En particulier, n reprftsente avantageusement un nombre entier de 1 ft 5. De pr6f6renc»j 
R' est un groupe alkyle en Cu ft C22 et de prftference en Cie ft Cai. Avantageusement, R* 
peut fttre un groupe hydrocarbonft (alkyle ou alcftnyle notamment) en C,o ft C«a ayant une 
structure d'acide gras polymftrisft ou de dimfere dont les groupements acide carboxylique 
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un sroupe polyoxyalMf" "„ i,n4aip8s cvdioues ou ramiHis. saturte ou 



OU ramifies 



15 



20 



noms Uniciear 80 et Uniclear 100. som venaus « h .^^^ „g 

80 % (en matifere adWe) dans une h.u.^ ^^^^^l^^ comm;!ciaux sont un melange de 
un point de ramollissernent 88 a 94 C. ues p^^^ mol6culaire 

par ralcool c6tylst6arylique. 

Ue ou .as composes a-Phfiles u«.^^^^^^^^^^^ 

25 comprennent una partie "Poph-'e l;^ ^ part.® P°'*';«^gP*^^^3^*^^^ de 16 6 32 
une chaina carbon6e ayant a" '^•"^^g ^ ^aS^e De pr§f6renc8. la parte 

atomes de carbone et ^^^^\^'JJ^^°I^f^%^a^ choisi parmi les 

polaire de ce ou ces compos6 ^^P^'P^'? * DememThydroxyte polyoxyalkyl6nes 
^cools et les polyols ayant de 1 ^ J ^ 9;°"Pf JJ"^? J^^^^^^^ 

30 comportant au moins 2 '"°2jJ?Z!^En i^^^ amphiphitee^ choisi 

r:;it%^fo°.-^^^^^^^ 

S»^r;Sy i^r^X^^^^^ eTes ^r.s de .on. et de 

35 di-esters. 

forme tf un baton ou (fun stick. 

amnhiohiies fit celul du Dolymfere sent choisis selon la duretd de 

6chantillons de la ««f"PPS'i'°"i Jt^^'IS Vune de 0.5 mm/s et enfin h une 
duretd est celle du pic maximum. 



40 



45 
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Cette duret6 est telle que la composition est autoport6e et peut se d6l.ter ais6ment pour 
tormer un d6p6t satisfaisant sur la peau et les Ifevres. En outre, avec cette duret6. la 
composition de I'invention sous fomie coul6e notamment en stick resiste b.en aux chocs. 

5 En oratiaue la quantite de poiymfere repr6sente de 0.5 a 80 % du poids total de la 
^ Smpos'SoS S S de 5 ^40 %. La quantite de compos6 amphiphile repr^sente en 
pratique de 0,1 % 1 35 % et mieux de 2%h 15 %. 

Ces batons ou sticks, lorsqulls sont color6s et en particulier pigmentes permettent. aprte 
10 application, d'obtenir un d6p6t brillant. homogfene en couleur et ne migrant pas dans les 
rides et ridules de la peau. entourant en particulier les 16vres. mais aussi les yeux. 

Avantageusement la phase grasse liquide structur6e par le polyamide contient une 
QuS majoritaire. /savoir sup6r1eure t 50 % en poids. tfhuile ou melange d'huiles 
15 ?qSes a^lal/es en particulier hydrocarbon6es. par rapport au poids total de la phase 
grasse liquide. 

Les huiles apolaires selon I'invention sont en particulier les huiles sHlcon6es telles que 
les polydimethylsiloxanes volatils ou non, Iin6aires ou cycliques. ik^uides J temperature 

20 ambiante ; les hydrocarbures ou fluorocarbures linjaires ou ramiWs dorigne 
St que ou miJ^rale comme les huiles de paraffine volatles (telles que les 
Isooaraffines. Pisodod^cane) ou non volatiles et leurs d6nv6s. la vaseline, les 
polydecfenes. le polyisobutfene hydrog6n6 tel que le f^^f am. tesqualane. De pr6f^^^^ 
les huiles utilis6es sont des huiles apolaires du type hydrocarbon^ dongine min6rale ou 

25 synth6tique. choisies notamment panni Phuile de pari6am. les isoparaffines. le squalane 
et leurs melanges. 

II est possible d'ajouter aux huiles apolaires des huiles polaires, les huiles apolaires 
senmnt notamment de cosolvant des huiles polaires. 

30 

En particulier. les huiles polaires de Pinvention sont: a 

- les huiles v6g6tales hydrocarbon^es k forte teneur en tnglyc6ndes constitufes d-esters 
d'acides gras et de glycerol dont les acides gras peuvent avoir des longueurs de chalnes 
varices ces dem»res pouvant 6tre lin^aires ou ramifi6es. satur6es ou insatur6es : ces 

35 huiles sont notamment les huiles de germe de bl6. de mais. de toumesol. de karitd. de 
ricin d'amandes douces. de macadamia. d'abricot. de soja. de coton, de luzeme, de 
pavot, de potimarron, de sdsame. de courge. d'avocat, de noisette, de p6pins de raisin 
ou de cassis, d'onagre, de millet, d'orge, de quinoa. d'olive. de seigle. de carthame. de 
bancoulier. de passiflore, de rosier muscat; ou encore les triglyc6rkles des acides 

40 caprylique/caprique comme ceux vendus par la soci6t6 Stearineries Dubois ou ceux 
vendus sous les denominations Miglyol 810. 812 et 818 par la soci6t6 Dynamit Nobel : 

- les huiles de synthase de formule RsCOOR« dans laquelle R$ repr6sente le reste d'un 
acide gras sup6rieur Iin6aire ou ramifi6 comportant de 7 4 19 atomes de carbone et Re 
repr6sente une chaine hydrocarbonde ramili6e contenanl de 3 i 20 atomes de carbone 

45 comme par exemple Phuile de Purcellin (octanoate de c6tost6afyle), risononarwato 
d'isononyle.lebenzoated'alcoolenCijaCis: ^ ^ . . 

• les esters et les 6thers de synthase comme le myristate disopropyle, des octanoates, 
d6canoates ou ricinol6ates d*alcools ou de polyalcools ; 

• les alcoois gras enCtkCn comme I'alcool oleique ; 
50 - leurs melanges. 

La phase grasse repr6sente. en pratique, de 5 a 99 % du poWs total de la composition, 
de preference de 20 d 75 %. 
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La composition de I'invention peut comprendre. er> outre, tout additrf e 'ement utiiis6 
5^ns le domains concern^, choisi parmi I'eau 6ventuellernen 6pa.ss;e par un 
6Daississant ou g6lifiant de phase aqueuse, les mati^res colorantes. les antioxydants. les 
hCnreTsentiellS. les conservateurs. les parfums. les charges, les corps gras pSieux ou 
5 d"eux les neut%iSnts. les poiymferes liposolubles. les actifs cosmetKjues ou 
Sto logiques comme par exemple les Emollients, les hydratants. les vitamines. les 
Sfaras es^^^^^^^ les filtres solaires et leurs melanges. Ces additifs peuvent 6tre 
pStfdans ?a c^^^^^^^ i raison de 0 'a 20% du poids total de la compos.t.on et 
mieuxde0 6 10%. 

^° Bien entendu Thomme du m6tier veillera t choisir les 6ventuels additifs compl^Smente^^^ 
eVou leur quantH6 de telle maniftre que les propri§tes avantageuses de la composition 
selon I'invention. d savoir brillance et non-migration notamment ne solent pas ou 
substantiellement pas. alt§r6es par I'adjonction envisag6e. 

La composition selon I'invention peut se pr6senter sous la fomie composition 
dermatologique ou de soin de la peau et/ou des phanferes ou sous forme d-une 
composition de protection solaire. d'hygifene corporelle. notamment sous forme de 
d6odorant ou de d6maquillage. Elle se pr6sente alors notamment sous fomje non 
20 colorde, contenant 6ventuellement des actifs cosm6tiques ou dennatologlques. Elle peut 
alors fitre utilis6es comme base de soin pour la peau. les phan6res ou les I6vres 
(baumes ^ Ifevres. prot6geant les livres du froid et/ou du solefl et/ou du vent. cr6me de 
soin pour la peau, les ongles ou les cheveux). 

25 La composition de I'invention peut 6galement se presenter sous la forme d'un produit colord 
de maquillage de la peau. pr6sentant 6ventuellement des propri6t6s de soin ou de 
traitement. et en partculier un fond de teint. un blush, un fard d joues ou ^ paupi6res, un 
produit anti-ceme. un eye-liner, un produit de maquillage du corps ; de maquillage des 
I6vres comme un rouge t Ifevres. pr6sentant 6ventuellement des propn6t6s de soin ou de 

30 traitement ; de maquillage des phandres comme les ongles, les cite sous forme de mascara, 
les sourcils et les cheveux. 

Bien entendu la composition de Tinvention doit dtre cosm6tiquement ou 
dermatologiquement acceptable, k savoir contenir un milieu physiologiquement 
35 acceptable non toxique et susceptible tffitre appliqu6 sur la peau ou les I6vres du visage 
d'dtres humains. 

Avantageusement. la composition contlent une matifere colorante qui peut dtre choisie 
parmi les colorants lipophiies. les colorants hydrophiles, les pigments et les nacres 
40 habituellement utills6s dans les compositions cosm6tiques ou dermatologiques, et leurs 
melanges. Cette mati6re colorante est g6n6ralement pr6sente h raison de 0,01 6 40 V 
du poids total de ia composition, de pr6f6rence de 5 4 25 %. 

Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le DC Red 17, le DC 
45 Green 6, le p-carot§ne, I'huile de soja. le brun Soudan, le DC YeUow. 1 1 . le DC Violet 2. 
le DC orange 5, le jaune quinol6ine. lis peuvent repr6senter de 0 20 % du poids de la 
composition et mieux de 0.1 & 6 %. 

Les pigments peuvent dtre Wanes ou color^s, min6raux et/ou organlques, enrobes ou 
50 non. On peut citer, panni les pigments min6raux, le dioxyde de titane. 6ventuellement 
traits en surface, les oxydes de zirconium ou de c6rium, ainsi que les oxydes de fer ou 
de chrome, le violet de manganese, le Weu outremer. mydrate de chrome et le bleu 
ferrique. Parmi les pigments organlques, on peut citer le noir de carbone, I s pigments 
de type D & C, et les laques k base de cannin de cochenille. de baryum, strontium. 
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calcium, aluminium. Les pigments peuvent repr6senter de 0 a 40 % et mieux de 2 ^ 
25 % du poids total de la composition. 

Les pigments nacrds peuvent 6tre choisis pamni les pigments nacres blancs tels que le 
5 mica recouvert de titane ou 'iJoxychlorure de bismuth, les pigments nacr6s color6s tels 
que le mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec notamment du bleu 
ferrique ou de Toxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du type 
pr^cit^ ainsi que les pigments nacrSs k base d'oxychlorure de bismuth, lis peuvent 
repr^senter de 0 ^ 20 % du poids total de la composition et mieux de 0.1 ^ 1 5 %. 

10 

La composition selon Tinvention peut dtre fabriqu^e par les proc6d^s connus. 
gdndralement utilises dans le domaine cosm^tique ou dermatologique. Elle peut Stre 
fabnqude par le procddd qui consiste k chauffer le polymdre au moins k sa temperature 
de ramollissement, d y ajouter le ou les compost amphiphiles, les matidres colorantes et 
15 les additifs puis ^ m^langer le tout jusqu'd I'obtention d'une solution claire, transparente. 
Le melange homog^ne obtenu peut alors dtre could dans un moule approprid comme un 
moule de rouge k l^vres ou directement dans les articles de conditionnement (boTtier ou 
coupelte notamment). 

20 L'invention a encore pour objet un proc6d6 cosmdtique de soin. de maquillage ou de 
traitement des matidres kdratiniques des §tres humains et notamment de la peau, des 
Idvres du visage et des phandres des dtres humains, comprenant I'application sur les 
mati^res kdratiniques de la composition notamment cosmdtique telle que ddfinie ci- 
dessus. 

25 

Linvention a encore pour objet rutilisation d'une quantity suffisante d'au moins un 
poiym^re k squelette polyamide comportant des groupements terminaux k chaine alkyle 
ou alcdnyle ayant au ntoins 4 atoiTies de carbone, lies au squelette par un groupe ester 
et au moins un compost amphiphile liquide h tempdrature ambiante. de valeur de HLB 
30 infdrieure k 8 pour structurer une phase grasse liquide sous fonme d'un solkle de duretd 
allant de 20^ 600. 

L'invention a encore pour objet rutilisation d*une quantity suffisante d'au moins un 
polym^re k squelette polyamide comportant des groupements terminaux k chafne alkyle 
35 ou alcdnyle ayant au moins 4 atomes de carbone, lids au squelette par un groupe ester 
et d'au moins un compose amphiphile liquide k temperature ambiante, de valeur de HLB 
infdrieure k 8 pour structurer une phase grasse liquide sous forme d'un solide brillant 
et/ou non migrant. 

40 L'invention a encore pour objet Tutllisatton d*une phase grasse liquide, structur6e par un 
polymdre k squelette polyamide comportant des groupements tenninaux k chaine alkyle 
ou alc6nyle ayant de 4 a 22 atomes de carbone, lies par un groupe ester, et par un 
compose amphiphile de valeur de HLB inferieure k 8, dans une composition cosmetique 
ou pour la fabrication d'une compositton physiologiquement acceptable brillante et/ou 

45 non migrante. 

L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. Les pourcentages sont 
donnes en poids. 

50 Ex mple 1 : F rmule de rouge h l^vres 



• Uniclear 80 

- Huile de parteam 

- Polyglycefyl-2 polyhydroxystearate 



25,0% 
56,0% 
10,0% 
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- Pigments ^'^ 

Preparation : On solubilise (ou dissous) PUniclear 80 grace au polyglyc6ryl-2 
polyhydroxyst6arate dans I'huile de parl6am. & 100 •C. puis on ajout les pigments. 
5 L'ensemble est m6lang6 a I'aide d'une turbine difloculeuse (Raynerie) puis coul6 dans 
des mouies de rouge k l^vres. 

On obtient un sticl< de rouge k I6vres ayant une durete de 425 mesur^e k I'aide de 
I'analyseur de texture TA-XT2 k 20 'C. Le rouge k I6vres obtenu est brillant et non 
1 0 migrant. Ceci a 6t6 confirm* par un test sur un panel d'experts en comparaison avec un 
produit brillant de I'art ant^rieur Rouge Absolu de LancOme. Le rouge k I6vres de 
I'invention a 6t6 jug6 plus brillant k Fapplication que celui de Part ant6neur pour 
I'ensemWe des testeurs et mdns migrant au temps 0 et au bout de 2 heures de port. 

1 5 Example 2 : Fard k paupl^res anhydra 

-UniclearSO H'^*'^* 
' Huile de parl6am I^'IA, 
. OI6ate de glyc6iyle 3J;25 ^ 

20 -Pigments qsp100% 

Ce fard k paupiferes sous fomne de stick a 6t6 r6alis6 comma dans I'exemple 1 . II est 
brillant et non migrant 



25 
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REVENDICATIONS ' 

1. Composition structur6e contenant au moins une phase grasse liquide stajctur6e par 
au moins un polymdre k squelette polyamide comportant des groupements terminaux k 

5 chalne alkyle ou alcenyla ayant au moins 4 atomes de carbone, Us au squelette par un 
groupe ester, ce polym6re 6tant associd k au moins un compos6 amphiphile liquide ^ 
temp6rature ambiante. de valeur de HLB inferieure k 8. 

2. Composition selon la revendication 1. caracteris6e en ce que les groupes ester 
1 0 repr§sentent de 1 0 & 50 % du nombre total des groupes ester et des groupes amides. 

3 Composition selon la revendication 1 ou 2, caract6ris6e en ce le polmfere a une 
masse moldculaire moyenne en poids allant de 1000 i 10 000 et mieux de 2000 h 8000, 

15 4. Composition selon Tune quelconque des revendications pr6c6dentes. caract6ris6e 
en ce que le polym6re est choisi parmi les polymdres de fomr^ule (I) suivante et leurs 
melanges : 

20 I I 

R^0-< -^^r2~c-n-r'-n- ^„-c-r*-c-o-r' 

II fl II II 

0 0 0 0 

25 dans laquelle n d6signe un nombre de motifs amide tel que le nombre de groupes ester 
repr^sente de 10 % k 50 % du nombre total des groupes ester et amide ; R^ est k 
cheque occun-ence ind6pendamment un groupe alkyle ou alc6nyle ayant au moins 4 
atomes de cart)one ; repr6sente k cheque occurrence ind6pendamment un groupe 
hydrocartx)n6 en C4 i C42 6 condition que 50 % des groupes R^ reprdsentent un groupe 

30 hydrocaftx)n6 en Cgo 6 C42 ; R' repr6sente k chaque occurence inddpendamment un 
groupe organique pourvus d'au moins 2 atomes de cart)one. d'atomes d'hydrogdne et 
optionnellement d'un ou plusieurs atomes tfoxygfene ou rfazote ; et R* repr6sente k 
chaque occurrence ind^pendamment un atome d'hydrogdne, un groupe alkyle en Ci k 
C10 ou une liaison directe ^ R^ ou un autre R^ de sorte que I'atome d'azote auquel sont 

35 lids k la fois R^ et R^ fasse partie d'une structure h6t6rocyclk)ue ddfinie par R^-N-R^. 
avec au moins SO % des R^ reprdsentant un atome d'hydrogdne. 

5. Composition selon Tune quelconque des revendications prteddentes, caract6ris^ 
en ce que les groupes ester reprdsentent de 20 ^ 35 % du nombre total des groupes 

40 ester et des groupes amides. 

6. Compositk>n selon rune des revendications 4^5, caract6ris6e en ce que R^ est un 
groupe alkyle en Ct2 i C22 et de prdfdrence en Cie k C22* 

45 7. Composition selon Tune des revendications 4^6. caractdrisde en ce que R^ est un 
groupe hydrocarbon^ ayant de 30 & 42 atomes de cart)one. 

8. Composition selon Tune des revendicatk)ns 4^7, caractdrtsde en ce que R^ est un 
groupe hydrocart)on6 en C2 k Cjt- 

SO 

9. Composition selon rune quelconque des revendications prteddentes, caractdrisde 
en ce que le compost amphiphile comprend une partie lipophile lide k une partie polaire, 
la partie lipophile comportant une chaine carbonde ayant au moins 8 atomes de carbone 
de prdfdrence de 16 & 32 atomes de caitx>ne et mieux de 18 it 28 atomes de carbone. 
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10. Composition selon la revendication pr6c6dente. carart6ris6e en ce que^^ 
Do aH^e est le reste d'un composd choisi parmi les alcools et les polyois ayant de 1^ 12 
^Ze^tZ hydroxyle. les i,lyoxyall<yl6nes comportant ^^.I^Z^IXa.'''^^^ 
et ayant de 0 a 20 motifs oxypropyl6n6s et/ou de 0 6 20 motofs oxy6thyl6n6s. 

^ 11 Composition selon I'une des revendications pr6cedentes. caract6ris6e en ce que te 
comSsS amphiphile est choisi pamii les hydroxyst6arates. les oleates. les .sost6arates 
du glyc6rol. du sorbitan ou du mdthylglucose et roctyldod6canol. 

10 12 Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e en ce que le 
composSVmphiphile repr6sente de 0.1 h 35 % du poids total de la composition. 

13 Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes. caract6ris6e en ce que le 
F«iym6re reprdsente de 0.5 80 % du poids total de la composition et mieux de 5 k 

5 40%. 

14 Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes. caract6ris6e en ce que to 
phase gSse liqukJe contient plus de 50 % d'huile ou melange d-huiles liquides 
apolaires. 

1 5 Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes. caract6ris6e en ce que to 
phase grasse contient au molns une huiie hydrocart)on6e dongine min6rale ou 
synth^tique. 

25 1 6. Composition selon I'une des revendications prScMentes. caract6fis6e en ce que la 
phase grasse contient au molns une huile choisle parmi Ihuile de parldam. les 
isoparaffines, le squalane et leurs melanges. 

17 Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes. caract6ris6e en ce que to 
30 phase grasse liquide reprdsente de 5 a 99 % du poids total de la composition et mteux 

de 20^75%. 

18 Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes. caract6ris6e en ce qu'elte 
constitue une composition de soin et/ou de traitement et/ou de maquillage des matidres 

35 kdratiniques. 

19. Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes. caractdrisde en ce qu'elle 
contient. en outre, au moins une matiftre colorante. 

40 20 Composition selon la revendication pr6c6dente, caract6ris6e en ce que to mati^re 
colorante est cholsie parmi les colorants lipophiles. les colorants hydrophiles. les 
pigments, tos nacres et leurs melanges. 

21 Composftion selon to revendication 19 ou 20. caract6ris6e en ce que la matiire 
45 colorante est pr^sente t ralson de 0.01 i 40 % du poids total de to composition, de 

prdfdrence de 5 & 25 %. 

22 Composftion selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes, caract6rls6e 
en ce qu'elle contient au moins un addltK choisi pamul Peau. les antioxydants. les h uiles 

50 essentielles. les conservateurs. les neutralisants. les polym^res liposolubles, tes actifs 
cosmdtiques ou dermatologiques, les charges, les partums. les cires et leurs mdtenges. 

23. Composition selon I'une quelconque des reventfcations prdcWentes. caract6ris6e 
en ce qu'elle se pr6sente sous forme coulee. 
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9A romoosition selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes. caract6ris6 
«J cSr^pS^nte sous to mascara, d'eye liner, de tond de telnt. de rouge 
fi^vres de (S^orTnt^^^ produit de maquillage du corps, de produit d6m8quillant. de 
VT'pku'i^^o^^^^ produit antl-ceme. de shampooing ou apr6s-shampoo.ng 
traitant de produit de protection solaire. de produit de soin du visage ou du corps. 

Proced6 cosm6tique de soln. de maquillage ou de traitement des rriatiferes 
llrS'es ifsZsZmaios, comprenant I'appiicatlon sur ies r.ati6res kdratiniques 
de?a composition cosm6tlque conlomie & I'une des revendicatons pr6c6dentes. 

26 Utilisation d-une quantitd suffisante d-au moins un po«ym6re & squelette Polyamkle 
comSarit des groupements terminaux k chaine alkyle ou alc6nyle ayant au moms 4 
Ss7e c!^ne,T6s au squelette par un groupe ester et d'au rncMns un composd 
i« fmnhioMIe ItauSe k temp6rature ambiante. de valeur de HUB inttrleure h 8 pour 
' ^ SS!^'uTXJ9^S:\V,^^^ sous iome d'un solide de duret6 allant de 20 ^ 600. 

26 Utilisation d'une quantit6 suffisante d'au moins un polym6re k squelette polyamide 
?SnpoS (tes grouSeme temiinaux h chaine alkyle ou alc6nyle ayant au moins 4 

20 Itomes de cartxTne. Ws au squelette par un groupe ester et d'au trioins un compos6 
aS^B ^uSe i temp^iSure ambiante. de valeur de HLB nf6rleure 8 pour 
smSturerune phase grasse liquide sous fomie d'un solide brillant et/ou non migrant 

27 Utilisation d'une phase grasse liquide. structur6e par un polym6re k squelette 
25 poiyamide comportant des groupements temiinaux d chaine alkyle ou alc6nyle ayant de 

4 a 22 atomes de carbone. Ii6s par un groupe ester, et par un compos6 amphiphile de 
valeur de HLB inf6rieure k 8. dans una composition cosmitique ou pour la fabncaton 
d'une composition phystologiquement acceptable brillante eVou non migrante. 
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